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(54) Revetement mural apprete en vue d'un traitement ulterieur separe avec un glacis, et 
necessaire pour sa mise en oeuvre 



(57) l_a presents invention conceme un rev§tement 
mural apprete en vue d'un traitement ulterieur, compre- 
nant un support avec une enduction de platre iiydrate 
et d'un liant, caract6rise en ce que I'enduction comporte 



en outre une quantity de pigments appliques de fa9on 
irr6guli6re ou suivant un motif predetermine pour per- 
mettre, par application ulterieure separee d'un glacis, la 
mrse en oeuvre ^ volonte de diff6rentes Impressions par 
absorption differentielle du glacis par les pigments. 
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Description 

Lapresente invention concerne un revetement mu- 
ral apprete en vue d'un traitemenl ulterieur separe avec 
un glacis, comprenant un support avec une enduction 
de piatre hydrat6 el d'un liant. 

On connait dans la technique de nombreux revdte- 
ments muraux const itu^s principalement d'un tel sup- 
port avec enduction de pidtre ou gypse hydrate et d'un 
liant. 

Ces revetements muraux sent notamnnent realises 
k partir de nappes support de fibres de verre en produits 
tisses ou non tissds. 

Les nappes de fibres de verre re^oivent habituelle- 
ment une enduction de platre ou gypse hydrate, c'est- 
^-dire que le gypse ou platre est malaxe dans un milieu 
aqueux avec un liant pour souder entre elles les mole- 
cules. 

Le liant generalement utilise est un liant acrylique 
ou un liant vinylique. 

Ces revetements muraux, couramment disponibles 
dans le commerce, donnent entlere satisfaction mais 
sont destines ^ Stre recouverts d'une couche de pein- 
ture uniforme. Le prix de revient en est greve d'autant, 
et le resultat est en outre limite ^ une couleur uniforme, 
sans motif ni effet tf impression a la maniere d'un papier 
peint. 

La presente invention r6pond aux besoins manifes- 
tes depuis de nombreuses annees par les utilisateurs 
en proposant un revetement mural apprete qui peut etre 
colore par un glacis (ou "lasure") apres sa pose par un 
utilisateurs n'importe quel moment ult6rieur choisi, k la 
couleur desir^e et en procurant une grande variety de 
motifs, Irr6guliers ou al6atoires. 

A eel effel, la presenle invention propose un reve- 
tement mural appr§te en vue d'un traitement ult6rieur, 
comprenant un support avec une enduction de plStre 
hydrate et d'un liant, caract6ris6 en ce que I'enduction 
comporte en outre une quantite de pigments appliques 
de iagon trreguliere ou suivant un motif predetermine 
pour permettre, par application ultSrieure separ^e d'un 
glacis, la mise en oeuvre k volontd de diffdrentes im- 
pressions par absorption differentielle du glacis par les 
pigments. 

Selon un certain nombre de formes de realisation 
avantageuses : 

le revetement comporte en outre une emulsion de 
polyurethanne, notamment une Emulsion appliquee 
sur renduction de platre hydrate et de liant ; 
le liant est une resine vinylique ou acrylique ; 
le support est une nappe de fibres de verre, tissee 
ou non ; 

les pigments sont choisis parmi les pigments min6- 
raux d'oxyde de fer de granulom6trie conprise entre 
0,1 et I.O^m; 

le revetement comprend, sur la base du poids du 
revetement final par metre carre. de 8 S 10 % de 
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support, de 80 k 83 % de platre hydrate et de liant, 
de 2 S 4 % de pigments et de 1 a 3 % d'emulsion 
de polyurethanne ; 

le rapport ponderal du liant au platre hydrate est 
compris dans la gamme de i:4 al:lO ; 
le revetement comprend. pour 100 g de produit au 
metre carre : 50 g de nappe de fibres de verre. 41 5 
g de platre hydrate el de liant, 20 g de pigments et 
15 g d'emulsion de polyurethanne ; 

La presente invention vise egalement un necessai- 
re comprenant en combinaison un revetement mural, 
par exemple, sous forme de feuilles ou de rouleau, et 
d'autre part un flacon de glacis pour Tapplication ulte- 
rieure par un utilisateur dudit glacis sur le revetement 
mural. 

Dans le revetement mural de presente invention, un 
nappe fibreuse de verre peut constituer le substrat (mais 
un autre type de substrat pourrail egalement etre envi- 
sage). L'enduction de platre ou gypse hydrate k raison 
de 80 % de platre ou gypse hydrate et 20 % de liant qui 
est une resine acrylique ou vinylique permet de souder 
entre elles les molecules et d'avoir un produit approprie. 

L'application de pigments en surface sur l'enduction 
de platre ou gypse hydrate et de liant va permettre l'ap- 
plication ulterieure par un utilisateur et chez un utilisa- 
teur d'un glacis de n'importe quelle coloration ou impres- 
sion souhaitee. L'emulsion de polyurethanne a, quant k 
elle, un effet de surface anti-graffiti empechant la pene- 
tration de graffiti sur le revetement mural. 

L'invention sera mieux comprise k I'aide de I'exem- 
ple non limltatif ci-apres. 

Example 

On utilise dans cet exemple, calcuie sur la base du 
poids du revetement final, une nappe fibreuse de verre 
tissee ou non k raison d'environ 10 % ; on applique une 
enduction de pietre hydrate et de liant a raison d'environ 
80 %, on incorpore environ 40 % de pigments et on ap- 
plique enfin une emulsion de polyurethanne k raison 
d'environ 3 %. 

Les pigments peuvent etre, typiquement, des pig- 
ments mineraux d'oxyde de fer tels que ceux commer- 
cialises par Bayer par exemple sous les references 1 30, 
130 B, 160,180 et 140M (oxyde de fer rouge) ou 318 
(oxyde de fer noir) ; ces indications ne sont sont cepen- 
dant bien entendu en aucune fagon limitatives. 

Le revetement final apprete permet, une fois pose 
Chez un utilisateur. l'application d'un glacis au tampon, 
au rouleau, au pinceau et analogues, permettant de re- 
veler la couleur du glacis sur le pigment blanc mat. 
brillant, satine. perlescent ou bien sur d'autres blancs 
de pigmentations differentes. 

Ce glacis peut par exemple etre du type "Tollens 
lasure solvanf comprenant un liant k base de resines 
alkydes en solution dans des hydrocarbures aliphati- 
ques ou, de preference, du type "Tollens Lasure emul- 
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sion" comprenant un liant d base de r^sines alkydes et 
acryliques en emulsion aqueuse. chacun de ces pro- 
duits existant en une tres grande var\6\6 de teintes. 

La presente invention fournit done d'une fa9on sim- 
ple et pratique un revetement mural apprete en vue d'un 
traitement ultdrieur qui permet de procurer toutes colo- 
rations ou impressions grSce d I'incorporation de pig- 
ments dans I'enduction de platre ou gypse hydrate. 

Uutifisateur peut done appliquer par tout moyen ap- 
proprie, comme il a ete indique ci-dessus, le glacis qui 
procurera tous motifs et couieurs souhaites. 

Revendicatione 

1. Revetement mural appret6 en vue d'un traitement 
ulterieur. comprenant une nappe support fibreuse 
avec une enduction de platre hydrate et d'un liant. 
caracterise en ce que I'enduction comporte en outre 
une quantite de pigments appliques de fagon irre- 
guliere ou suivant un motif pr6d6termin6 pour per- 
mettre, par application ulterieure separee d'un gla- 
cis, la mise en oeuvre ^ volonte de differentes im- 
pressions par absorption diff^rentielle du glacis par 
les pigments. 



gammede 1:4 ^ 1:10. 

9. Revetement mural apprete selon les revendications 
2 et 5 prises en combinaison, caracterise en ce qu'il 

s comprend, pour 100 g de produit au metre carre : 

50 g de nappe de fibres de verre ; 
41 5 g de platre hydrate et de liant ; 
20 9 de pigments ; 
10 - 1 5 g d'emulsion de polyurethanne. 

10. Necessaire comprenant, en combinaison, d'une 
part un revetement mural setan I'une des revendi- 
cations 1 ^ 9 et d'autre part un fiacon de glacis pour 

15 I'application ulterieure par un utitisateur de ce glacis 
sur ledit revetement mural. 



20 



25 



2. Revetement mural apprete selon la revendication 
1. caracterise en ce qu'il comporte en outre une 
emulsion de polyurethanne. 

30 

3. Revetement mural apprdte selon la revendication 

1, caracterise en ce que V emulsion de polyure- 
thanne est appliquee sur I'enduction de platre hy- 
drate et de liant. 

35 

4. Revetement mural apprdtd selon la revendication 
1 , caracterise en ce que le liant est une rSsine vi- 
nylique ou acrylique. 

5. Revetement mural apprete selon la revendication 40 

1 , caracterise en ce que le support est une nappe 
de fibres de verre. tissee ou non. 

6. Revetement mural apprdte selon la revendication 1 

ou 3. caracterise en ce que les pigments sont choi- 45 
sis parmi les pigments mineraux d'oxyde de fer de 
granulometrie conprise entre 0,1 et 1,0 um. 

7. Revetement mural apprdte selon la revendication 

2. caracterise en ce quil comprend, sur la base du so 
poids du revetement final par metre carre, de 6 ^ 

1 0 % de support, de 80 k 83 % de pl§tre hydrate et 
de liant, de 2 a 4 % de pigments et de 1 ^ 3 % 
d'emulsion de polyurethanne. 

55 

8. Revetement mural apprete selon Tune des revendi- 
cations 1 k 7, caracterise en ce que le rapport pon- 
deral du liant au pIStre hydrate est compris dans la 
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